Doğal Hammaddelerle 
Kendinize Özgü Sırlar 
Yaratmak / Grovak 


Çevremiz doğal sır hammaddeleri ile dolu. Bu hammaddeler ile sadece kendimize özgü, farklı sırlar 
yaratabiliriz. Bunun için gereken sadece biraz bilgi ve deneme aşkı... 


Çok sevgili bir arkadaşım bir doğa yürüyüşünden, birkaç avuç grovak ile döndü. Grovak aslında kaya 
görünümlü yeşil, gri, kahverengi bir taş. Ancak taş gibi değil ele alınca çabucak ufalanıyor. Birbirimize 
bakıp, hemen bunu sırda denemeliyiz dedik. 


Grovak havanda 
dövüldü... 


Grovağı biraz dövdükten sonra, önce genel amaçlı bir elekten geçirdim, sonra da 60'lık 
elekten geçirdim. Böylece 60'lık elek üstü ve 60'lık elek altı olarak ayırdığım iki farklı tane 
boyutunda malzemeye sahip oldum. 


Elekten geçen 
malzemeler 


Malzemelerimi sınıflandırıp etiketledim. Daha sonra Serant'ın 201 no.lu sırına 65 oranında 
60'lık elek altı ve 60'lık elek üstü grovak ekledim. Hem yatay hem de düşey pişireceğim 
deneme tabletleri hazırladım. 


Soldaki 60'lık elek altı düşey pişirim, ortadaki 60'lık elek üstü düşey pişirim, sağdakinin üst 
kısmı 60'lı elek üstü, alt kısmı 60'lık elek altı yatay pişirim. Pişirim sonrasında parçacıkların 
rengi gri/kahveye dönmüş. Elek altı grovak parçacıklarının sırla iyice kaynaşıp pürüzsüz bir 
yüzey oluşturduğunu görülüyor. Elek üstü parçacıklar ise hafifçe ele geliyor. Bence elek altı 
olanlar çok iyi. Hadi şimdi de parçacıkları, renkli sırlara katalım bakalım ne olacak? 


1605 


Krom oksit ve bakır karbonat ile renklendirilmiş bu sıra 95 oranında karıştırılan 60'lık elek altı 
grovak, yüzey pürüzsüzlüğünü bozmadı, sırın dengesini etkilemedi, sadece yüzeyde minik 
minik beneklenmeler yaptı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bakın aşağıda 905 grovak katkılı 
başka renk denemelerim var. 


Şimdi bu denemeleri sır içindeki grovak miktarını artırarak devam ettirebiliriz. Acaba grovak 
miktarı 96 kaç olursa sırın iç dengesi bozulur? 


